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LEXIQUE 


Besoin {l'une {léfînition ? 
Faites votre recherche ici : 


peinture bois 
patines vieillir 
glacis cire papier 
murs encre motifs 
honnies blanchir 
tampons enduits 

rangements nettoyer 
découpe métal Verre 
carton gesse 
réparer plâtre 
préparer pochoir 

boites home ilêco 
protéger traiter 

collage terre culte 

marbre embosser 
décaper or 

W CYBERBRICOLEUR 

Besoin d'infos? 

Posez vos questions 

sur le forum. 

► Accès aux forums 



Fabriquer votre propre cire parfumée 


Les cires, ou encaustiques, s'utilisent depuis l'Antiquité pour entretenir et 
faire briller meubles et parquets. Parfumées, elles apportent en plus une 
flagrance subtile à tous les intérieurs. Héritée des romains, la méthode 
de fabrication est à base de cire d'abeille. Pour découvrir les secrets de 
la recette, suivez les conseils de cette fiche et laissez faire l'alchimie... 


Temps : moins d'un week-end 


Difficulté : 


Cire fabriquée « maison ». 


Posté le 01 n ÜÆI8 

Mots clés : dm senteurs bois briller entretenir 
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Matériel et précautions de manipulation 


1. Faire chauffer l’essence de térébenthine 

• Faites chauffer de l'eau dans une casserole. Dès qu'elle bout, retirez-la du feu. 

• Pesez un plat creux sur la casserole de manière à ce qu'il ne touche pas l'eau et versez-y 
l'essence de térébenthine. 
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Le plat creux sur la casserole. 


2. Faire fondre la cire d'abeille 

• Coupez la cire en petits dés sur une planche à découper et ajoutez-les à la térébenthine. 

• Si vous avez une plaque chauffante, posez la casserole dessus. L'eau doit frémir mais ne pas 
bouillir. Attendez que la cire fonde sans remuer. 

• Si vous ne possédez pas de plaque chauffante, retirez le plat creux avec l'essence de 
térébenthine. Mettez de nouveau l'eau à bouillir. 

Dès les premiers bouillons, retirez la casserole du feu et replacez le plat au-dessus. 
Recommencez cette manipulation jusqu'à ce que la cire soit totalement fondue. Il est inutile de 
remuer. 

• Une fois que la cire est fondue, laissez-la refroidir. 



Cire découpée en petits dés. 


3. Préparer l'infusion 

• Peliez 25 cl d'eau de source à ébullition. Versez-la dans un pot supportant la chaleur. 

• Ajoutez une grosse poignée de la plante de votre choix. Laissez infuser environ quinze à vingt 
minutes. 

• Remuez avec une cuillère en bois pour libérer « l'essence s- de la plante. 



Faites infuser. 


4. Ajouter le savon 

• Filtrez l'infusion avec une passoire en pressant les feuilles à l'aide d'une cuillère. Gardez 20 cl 
de cette infusion et reversez ce liquide dans le pot. 

• Ajoutez le savon (en paillettes ou râpé fin) et remuez jusqu'à dissolution complète du savon. 
Laissez refroidir. Le mélange doit être gélatineux. 



Filtrez l'infusion. 


5. Parfumer la cire 

• Versez cette « infusion savonneuse s- dans le mélange de cire et de térébenthine. Mélangez 
jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien liés, en utilisant cette fois une cuillère en métal. 

• Versez la cire dans des pots en verre avec couvercle. Une fois refroidie, la cire doit être 
crémeuse. 



Cire dans un pot en verre. 


S. Appliquer la cire 

• Pour bien appliquer cette cire, étalez, dans le sens du hois, une première couche avec un chiffon de lin ou de coton. 

• Faites briller de préférence avec une brosse à meubles. 

• Appliquez une deuxième couche à la laine d'aciertrès fine 000, en un mouvement circulaire régulier. 

• Laissez sécher une à deux heures, et faites briller au chiffon de laine ou à la brosse. 


La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute. 


Sauvegarder 
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Envoyer à un ami 
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